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Abstract (Basic) 
Water-so 
interlaminar 
copolymer of 
2-12C alkyl 
0.05-15 wt.% 
water-solubl 
up to 2000; 
gps.; (d) 1 
crosslinker 



. DE 4432368 A 

luble, pressure-sensitive adhesive with high temp, 
shear strength contains (a) 100 pts.wt. water-soluble 
50-85 wt.% vinylcarboxylic acid(s) , 15-50 wt.% tackifying 
(meth)acrylate, 0-20 wt.% OH-contg. (meth) acrylate (s) and 
polymerisable photoinitiator (s) ; (b) 50-150 pts.wt. 
e plasticiser{s) of the polyoxyalkylene gp. with a mol.wt. 
(c) 0-35 pts.wt. tackifying resin contg. COOH and/or OH 
20 pts.wt. amine contg. OH gps.; and (e) 0.05-10 pts.wt. 
reacting with the COOH gps. of the water-soluble copolymer. 



Also claimed is a method of making the adhesive. 

USE - The adhesive is used for making splicing tapes with high 
thermal interlaminar shear strength (claimed) . It is also useful for 
making other self-adhesive articles with high shear strength, e.g. 
labels and packaging tape suitable for recycling. 

ADVANTAGE - The adhesive has satisfactory high temp, shear strength 
and water solubility. It gives very high instant adhesion to paper and 
does not shine through. 
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(54) Bel lioher Temperatur scherfesle, wasaeilSsficho Haftldebemasse 

(57) Die Erfindung belrifft eine bei hoher Tenperatur 
scherieste vwasseriosiiche HafMebemasse, ent^^ 

a) lOOGewichtstene^eswaseerlo^chenCopoly- 
merisats aus 

- 50 bis 85 Gew.-% wenigstens ^ar Vlnylcar- 
bonadure 

- 15 bis 50 Gew.-% wenigstens eines Webrigma- 
chenden Alf^(mafh}acryte&jreesters mit 2 bis 
12 Kbhienstoffiatomen im ADcyfiw 

- 0 bis 20 Qew.-% vi«nlgstens eines hydroDcyj- 
grm)penhal1igen (Methja&ylals 

- 0.05 bis 15 Gew.-% wenigstens eines polyme- 
risationsffligen FctoinitiatDrs 

b) 50 bis 150 GewlchtsteQe wenigstens eines was- 
eerioslichen Weichmachers aus der Gbuppe der 
Polyoxyall^ene nil einer Mdekulamiasse bis 2000 
Dalton 

c) 0 bis 35 Gewichtstefle eines carbcocyl- und/bder 
hydraxylgruppenhaftigen W^gmachenden Harzee 

(9 1 bis 20 GewicMtstetle eines hydroylgnjppenhal- 
tigenAniins 

e) 0.05 bis 10 Cewichtsteile enes mit Carboxylgnip- 
pendes wasseiifislichen Copolymartsals reagferen- 
den Vemetzeis. 
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Beschralbung 

Die Elf indung betrifft eine bei hoher Teip««lur scherfeste. wasseriOsliche HaftMebemasse imd ihre VeiweneTung 
zur HereleDung von selbslWebenden Artiketn mil hoher Scheibelastbarkeit 

Bei HerstGllung. Veredelung und Bedrudamg von Paplerefzeugnissen mit cOversen Papierarten wird bai tonlinuier- 
licher Pfodukfion in der Papierindustrie die Forderung ge^ellt, durch VertDinden des Endes einer Papierrolle mit dem 
Anfang der nadislan Papierrolle die Paplerrollen endlos zu splelBen. Auch nach dam HerausBchnelden von FehlsteOen 
mossen die Papierenden durch SplelBen wieder verbunden werden. Zu diesem a«»eck weiden je nach Anwendungafall 
und Erlahrung doppelseltlge oder einseitlge SplelBbftnder aingasotzt, die sich durch hohen Tack und aggressWe Web- 
kiaft zur Papierobarf Iftche HlerfDr besonders elgnan. Da in der Pafrfertndudrie vialfach bei h6heren Temperaturan, i.B. 
im Bereich von 180-22(W, geaibeitct wiid, muB eine sichere VerWebung der Bahnenden bei dieeen Tenperaliiren 
durch eine entsprechenda ScherfeetigkBlt das SplaiObandas gewfthrleistal sein. 

Da die herausgeschnittenen Splei IJstelien unter dem Qeaichtepunkt AMallmlnimierimfl tfid Recycling nicht venworfen, 
sondern zwecks WledervararbeHung ajrflckgewonnen weiden, muB die fflr die Herstallung von SplalBbandBm elnge- 
aetzte HaWebemasae moi^richat voilamndig waaaerlosiich sein. 

Ea wwden bereits eine Relhe von unterschlediich zusammengeselzten wasserlOsllchen HaftWebemaesen entwik- 
kett und f Qr den genannlen Anwendungszweck vorgescWagen. Der Stand dar Tachnik auf dieaem Qeblet wird durch 
lolgendeSchutzrechtewidergespiegeit 

US-A 2 838 421 baschreibl eine Mischung aus Polyacrylsfture und PolyathylengiykDi/PolypropylenglykDi. 

US-A 3 096 202 beschrabt ein doppelaeitig beschichtetea HafUdeb^band, deesen haftklebende Schichten ein 
Gemtech von Polyvinylpyrrolldon mit Pdyoi- oder Polyelhenireichmaohorn und monomeran Nfernetzungsnrdtlaln enlhal- 
ten 

'AusderUS-A3 32l 451 ist eine HaflWebemasaebekannt die wasserlOeichesft^^ 
reestern und aminogruppenhaltigen Melhacrylalen enthfllL 

DE-C 21 42 770 enwahnt eine Haftlddbemiachung aus Acyrteaureestercopolymerisalen, ethoxyliertem Polyvinylal- 
kohol. Polyvlnylmethylelher und Polyvlnylpjfffdidon. 

DE-C 22 36 575 beschreibt HattWeber unter Vennrendiing von Pdyvinyleiher-Dispersionen. 

In den US-A 3 441 430 und US-A 3 575 91 1 virerden wasaerKWche bzw. wasserdiapergieibare HaftWebemassen 
beschrieben. die durch Copolymerlsation von wasseriOsfichen. ungasflttigten Sfturan erzeugt vireiden. Die MebrigkBit 
wird dureh wasaerlOBliChe Weichmachcr und die ^Afassenas^chkeit durch Neutralisation mit Alkaiien, Ammoniak Oder 

apezleDen Aminen eIngestellL ..... , 

US-A 3 865 770 beachreW HaftWeber mit /^ylsaureWcrylsaureester-Copolymeren, neutralisiert mit Alkanolami- 
nen unter Zusalz von weichmachenden Polyoxyethylenwrbindungen. 

Aus der DE-C 23 1 1 746 sind HaftWeber auf der Basis von Vinylmethylether/Maleinsfture-Copolymerlsaten, abge- 
miacht mit Alkylphenoxypdyglykolether und nicht umgesetzten Alkylphenoxyglykolelhem ate Weichmacher bekannt 

In der DE-A 2 360 441 wird eine wasserlfisllche Haftklebemasse beschrieben. die aus Copolymer von Acrylsdure 
und Acrylsaureestem, Webrigmachenden KbIophoniumharzen, weichmachenden POlyoxyalMenglykolen und Alkano- 
laminen zusammengesetzt isL 

DE-C 29 04 233 und EP-B 0 058 382 offenbaren HaftWeber mit Acrylsaureesler/Acryiaaure-CJopolymenBaten, neu- 
tralisiert mit terliaren, ethoxyDerten N-Alkylalkandiaminen und Alkalien. ^ 

EP-B 0 081 846 beschreibt ein HaftWebeigemlsch mx& Acrylsflure, AcnfbflureeBler/AciylBmld<k>polymBrls^ 
abgemischi mit mehrwertigen, Webrigmachenden Altohden und Alkalien. 

Die JP-A 73/33973 beschreibt eine haftklebende Masse mft Copolymer aus Acryisfture und AoylsflureeihylestBr. 
die mit ftetriumhydroxid neutraTtaiert wird und ala Klebrigmacher Pdyether-Polyol oder mehnwertige Alkohole enthait. 

Die QB-A 941 276 beschreibt eine wasserlOsliche HaltMebemasse. die aus dem Umsetzungsprodukt eines Copo- 
lymeren von Vinyfmelhylrther und Maleinsflureanhydrid nnil einem Alkohoi besleht und durch Zusatz eines f IQsslgen 
Polyvinylmethylethers Webrig _.. 

US-A 4 413 080 beschreibt HaftWeber aul dar Basis von cartxKyigruppenhaltlgen Copolymerisslen und Isooc- 
tylacrylat/Butylacrylat, abgemischt mit wasserlOsrichen Polyoxyethylenderivaten und Phthalharrtackifiera 

US-A 4 442 258 aiwflhnt als HaftWeber Alkaxyalkylacrylat/N-Alkylaminoacryiat-Copolymere abgemischt mit was- 
aerioaiichen Polyethern- oder Polyaltahol-Derivaten. 

Nachder EP-B0 141 504 warden HaftWebemaeaen voncarboxylgruppenhaltigen Ccpolymerisatenauf laooctylacry- 
lat/Butylacrylat-Basls erhalten, abgendschl rrtll Phosphorosflureeslem und OH-liinWtonelen ethoxylierten W«tehma- 
Crhem. 

EP-B 0 147 067 off^nbart wasserlOsIlche HattWabemassen auf der Basis von 2-Ethylhexylacrylat, Methraytsflure 
und hydroxylgnippenhaltigen (Meth)acrylaten. 

U&-A 4 518 745 beschreibt wasserlOsOche HaftWebamassen, aufgebaut aus Vbiy^shosphonsfiure, Acryl- oder 
Methacrylamid. Vinylsullbnsaure und Vinylphosphons&uraaslem. 
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Nach der DE-A 33 1 8 600 warden wasseflOsOche Hanidebeimssen auf Basis von Copolymeren aus Acryfeaure mit 
Fumareaure<5-{altooralkyf>e^^ und Vmyleslem heroest^H und mit wasaerioslichen WeichrTvidiem haftklebend ein- 
gesteOt sowie durch p-Strahlung gehfirtat 

DE-C 34 23 446 beschreibt waaseilOalicfie Hal!Md>er mit Terpdymeren auf Basis von N-Vinyflactan\ N-Vinytsflu- 
reamiden, Acrylsfiure(saben) und Alkytvinylathem. 

DE-3 38 25 527 besctirebt wasseriosliche HaftMebemassen auf (^Acryloyio)Qfpropion^ure-Ba8is. 

In der EP-B 0 379 932 vrarden WB&sertflsliche HaAMebemassen baschrieben, die aus wassertflsOchem Ck^yme- 
risal von Vinylcaitonsaure. hydraxytgruppenhaltigem (Meth)acrylat. N^ub^lertem (Meth)acrylamidderivat und Vinyl- 
caibonsfiuresalz, d)oemtscht mi! wasseriOsfichen Weidimadiem aus der Gnippe der Polyaxyalkyleno, uni einam 
Vernatzungsmitld aisammengesetzt sind. 

ObmM die in einem derail biieitenSland der Techna^beschriebene^ HaftMebemassen schonzum 

y elBanln der Pqslaririduslrieaingasalzt warden, welsan siein manchar Hlnsfcht noch Mngel auf.die Ihre technischen 
Einsatzmogliclteiten ^ark beschranken. So sind sie in dm geford&len, relativ hohen Temperaturgebt^ zwischen 180 
vnd 220% nicht ausrelchend best&ndlg und ihre Was^dsIichkBtt ist ebanfalls nlc^ aisreichend. 

Der Eifindung Eegt die M^be zugamde, wasserlosliche HaftMebemassen bereitzustellen. cBe tBese Nachteile 
nicht mehr aufweisen und insbesondere bei erhOhten Tempeiaturen eine zufriedenslellende ScherfMigkeit aufweiaen 
urKi bMTZugt wasserlOsliGh sind. 

Die Losung dieser Aufgabe geiingt bei einer HaftW*emasse der eingangs genannten Art mit der Eifindung durch 
eine Zusammensetzung aus den Im Kennzaichen von Anspruch 1 genannten Kamponenten. 

Qegenstand der Erf indung ist somit eine hochten^peraturscherfeste wasserioeliche HaftWebmasse. enthaftend: 

a) 1 00 Gewidilsteile eines WBSseritelichen Copofymerisats aus 

- 50 bis 85 Gew.-% wenigstens einer Vinylcarbonsfiure 

- 15 bis 50 Qew.-% wenigstens eines Webrigmachenden Alkyl(meth)acry!sauree6teiB mit 2 bis 12 KbhlenstofF- 
atonranimAll^resI 

- 0 bis 20 Qew.-% wenigsteis eines hydroxylgnippenhaitigen [l^eth)acrylats 

- 0,05 bis 15 Gew.-% weni^^tens eines polymerisationdafugOT Fdtoirutiators 

b) 50 bis 150 Gewichtsteile wenigstens eines wasseriosiichen WeichmachersausderQruppederPblyoxyallwlene 
mit dner Mdmassa bis 2000 Dailon 

c) 0 bis 35 GewlchtstBile dnes carbaxyl- und/oder hydroxyignjppanhaltigBn Idebr^machandan Harzes 

d) 1 bis 30 Gewichtsteile eines feuchthaltenden Mittels 

e) 1 bis 20 Gewichtsteile eines hydroxylgruppenhaltigen Amine 

0 0,05 bis 1 0 Gewichtsteile eines mit Gaitoylgruppen des wasseriosiichen Copdymerisats reagierenden V^et- 
zers. 

Die Vinylcaibonsaure, deren Anteil Im wasserlosOchen Copolymerisat zwischen 50 bis 85 Qew.-% betrtgt, Kann 
aus Acryl^e. MethaCTybaure. p-AcryloykBcyproponsflure. Vinylessigsflure, Fumarsflura, Crotonsflure, THchteracryl- 
sdure, Dimethylacryteaufe, Aoonitsfture, Itaconsaure Oder deren Mischungen beslehen. Beeonders hochwertige. was- 
serlosliche HaftMebemassen warden bairn Eincapdymeri^eren von Acrytefture oder p-AcryloyloxypropiansfturB 
erfmlten. Je hOhar der Qahalt an elnpolymerisierter Acrylsflure. desto hflrler und wenfger Mebrig wird das wasseriOsfiche 
Copolymerisat Es wird daher angestrebt nur so viel der sauren Kbmponente einzupolymerisieren wie zur Enielung 
einer guten LOsHdikait in Wasser uneria^ch isL Durch den EInsatz von 15 bis 50 Gsw-% der Mebr^machanden 
Ali^(meth)acryl8aureester mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen im Alkylrest wird das harte wasaedosliche Copolymerisat 
haflMebrig eingeslellt. ^weiden ausder Gmppe Ethylacryiat Propylacrylal. Butylacrylai. Isobutylacrylat HeKylacrylat 
Heptylacrylat 2-Ethylhexytacrylat, 2-MethylheplylaCTylal, looctylacrylat, nOctylacrylat laodecylacrylat Isodecykne- 
thacrylat, Laurylacrylat Oder Laurytmethacrylat ausgewdhft 

Zur wefteren Verbesserung der WasserfOsGchkBit warden hydroxyferuppenhalflge (Math}acrylata elffidymerlsiaft 
Dabei wird beispielsweise 2-Hydro>vethyl(meth)acrylal, 24^dn3aqfpropyl(m6th)acrylat Oder 4-HydrDKybu- 
tyl(meth)aciylat. alngesatzL 

Durch Eirt>au von FdtoinitialDren und cfie dadurch emioglichte zusatzliche VemtoJr^ mit HiHe von UV-Strahlen 
(Lamps Oder Laser) vAxd die dynamteche Sdierfestlgkeft Im Berelch von 1 80-22tf« signifikant varbessert. Die polyme- 
rlsalionsfahigen I=doinitlatDren warden aus der Gruppe der photoreaklivBn AcryloylaKy-Verbindungen ausgewftMt 
Qenanntseien beispielweise4.Acryloyloxybenzophenon. 4(2-Acryloyiethoxrt^jhenylC24tydioxy-2.piopyO-^^ Phe- 
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nylK1-acxykvloa(y)KvclohexyO<«on, 4-Acrykjykwyelhoxybenzophefwn. o-MethytenoKyacryioylbenaiinmelhylelher^ 
4-AoYloylarninobOTzophenon. Das wasserioslich© Copolymerisat kam nach den Oblichen Verfahren durch radKalische 
Pblyimrlsallon hi ogarfsehen LOsemttteln hergestellt werden. Das Mononwengeirtsch wird bel dner Konzantralton 
von etwa 50 Q«».-%- i© tMCh dem GtBd der LOsBcMoit der spezidllen, darin eiigesetzten Monomeiw- in Isopropanol 
oderAoetonundAxlerlnQembchenvDnlsopiopaiiolniKAtwlonauf^^ BelmStedepunWdesPolyme- 
risationsmediunB wifd datm mit RadikaWldnem wis Azoisobuttsrsfturenitra Oder Benzcvlperoxid die Pdymerisatton 
InraierL Enthfflt das Monomaiwigamtech Antelle von 2-HydroxypropylmBthacfylat in Kbmblnallan mH Aaybfiure. so 
kanmnter dem BnfluB dieses Monomers die ReakBonsgeschiwindiokBll der Polymarlsallon eoweit verringeit werden. 
daBdiePDlymerisalionswarmemOheloeabgelOhrtweixlenl^^ Durch die regelndeWiilftingdesag. Estsrswitdau* 
deCtefahr der GeMdung. die durch VfcmetamgwahrenddesPbl)^^ HSdig 
enpliehitsichdieVfenwendunfl einerden ProzeBweriauf zusaWichieoelnden &jbslanz, z.aTelrabrommelhan.GewOhn- 
lich tsldle Reaklion nash 6 bis 12 Stunden beendei. 

Danach weiden dem Copolymerisat VWeichmacher. carboxyl- undtoder hydroxyi-omppenhaltifle Webrigmachende 
Harze.fetichlhaltandeMlttBl, hydroxylgnjppenhaWgeAmlnaundrTflCarbaxylgmppBndesCopoiy^ 
Vemeteer zugetOgL 

Wtosenosiiche Weichmacher. die gemas Erf indung dem wasserioslichen Copolymeiisat In einer Menge von 50 b« 
150 Qewichlsanteiien zugsselzt werden (Kbnponente b). sind aus der Gmppe der Pojyoxyallqflene nft einer IMolmasse 
bis 2000 Daltor ausgewfthlt BewraigtweKJen Polyethylenglytol. PolypropylenglykDi. R)lymypropylenffWwyettVten- 
Copolymer. MonoelhylenglykDidlmethylelher. Poiyelhyienglytoldimelhylelher. MonoalhylenglylolmonomeBiylaBier 
und/bderPoly«hylenglykDlmonom«(iylelhervenwendeL . ^ . -w. 

ZurErdeliJnidergewftiscWenKlebBeigenschafteawleThckun^ 
QflwicMslelen oubrnfi- Oder hydroac/lgruppenhaHigen Webrigmachenden Harzen wie z.a modilizlertes Kblophoniiim- 
harz bzw. h«Jrlene Oder disproportionierte Kolophorfumharz-Typen. Terpenphenolharze Oder Polyterpenphenolharze. 
vorzugaralse zusammen mil geringen Mengen anlonlscher und nfehfionlscher Emulgalorea Diese an si* in Wtoer 
uni06ik:hen Hane werden von den wasseriosichen Bestandtenen der HaftWebemasse kolioldal in LOsung gebracM. 
Qsrinoe ZusMze von EinJgatoren kOnnen ihre AuflOsung In Wasser bescHeunigen. 

Dabei wurte Obenaschendennreise g^unden. daS die in der HaftWebeschicht vorhandene l=eucWigl«it der was- 
serUsGchen SoleiBbander den f&ck und die Haflung zum Papier positiv beeitffluBt Urn daher einen gewissen Ffeudv 
tlgkeltsgehaltsicherzusleaen. iannder Rszepturdes HaflMsberednteJohtlBltandBsMittel wiebete^ 
Oder SorbitzuflMeben weiden. 

Das freie Caiboxylyi«ien enlhaltande Copoiymerisal (a) wird gemflB Erfindung durch Zusatz von hydraxylgmp- 
penhalligen Aminen parliell neuhalisiert und damil sebet nach der Nfemetzung vrasseriosiich gemacht Dabei wimJe 
Qbeireschendeniveisegshnden,daBdia NeulraBsation mit hyd^oxylgr^)pe^haltlgen Aminen ntehtnuremeaiBgezewh^ 
nete LOsllchlwit der Haftldebemasse In vemetelem Zusiand selbst bel sehr unterschledllchen pH-Vtoten (pH -^Q) 
bewirWsondernaucheinenpoeitivenElnfluBauldieBenetzbarkeabeiderBeschlchting 
ausObl Abhydraj^lgrwenhaltigoAminewefdenAltanolanTlneoderBlhax^ 

sinerhohenthemiischen Scheibelaslbarteit wird das wasserlOelicheCopoiyinerisat mil Hilfe von mil Carboq^njpp^ 
des CopolymerlsatBS reaglerenden VerbMungen vBrnatzl. Dazu geeljjiet sInd unter anderem MetaDcheiate. Melall- 
saureester. Eporid-. Aziridin-. Tiiazin-. Phenol- Oder Aminoharze. Besonders bevorzugt weiden Ahimimum- und Zrconi- 

Die erfindungsgemaBen HafUdebemassen zeichnen sich auch durch eine sehr hohe SoferthaRung auf Papier bus. 
Femer wild eInDurchschlagen der Haftldebemassen durch Papier nichtbeobacfrt^. , ^ u « 

Zur HeistBliurn der wasseriflBilGhen SplslBbfinder wbd ein leicht reputpierbaiee Papier oder Vlies ein- oder beidseiUg 
mil der erfindungsgemaBen wasserioslichen SebsUdebemasse nach Oblichen VertahrensweiSCT beechirtteig^ 
net und got. nach AusrOstung irtt Trennpapier zu Rollen aufbawidalt und anscMieBend mtttsls QbBcher SchneWvonteh- 
lung In gewflnsohte Brelten geschnitten. AuBer ihrer \feiwendbarlalt IQr Spleiflbflrder kOnnen die wasserUsflchen 
HafWebemassen Mr andereZweckeeingesetzt weiden, wiebeispielsweise zur HersteOung von 
Oder gut aUSsbaren EtOsKen sowie zur Herelellung von retyclingnhigan Verpadajngsbandam. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand der foigenden Beispiele naho- eriautert: 

Bflteaiall 

In einam l-Uler-DrelhalskDiben. ausgsstatlet mlt einem ROcWIuBWWer und AnkBrrOhrer. warden 200 g elnes Lflse- 
nWetoemisches aus 50 Gew.-% Aceton und 50 Gew.J% teopiopanol vorgelegl und zum a 
denden LOsemWeigemlsch wird inneihalb von 3 h ein Qemlsch aus 140 g Acrytefturs. SO g 2-Elhylha)(s|lacryiat. 10 g 4- 
Acryloytoxybenzophenon und 1 g AIBN zudosiert. Nach einer dreistOnd^jen NachreakBon wurde das losemitteihallioe 
Copoiymerisal bis zu Raumteniperatur abgekflhit und wie folgt mocfif izieit 

Zu dem Copolymerisat wird unter stflndigem ROhren 160 g Pdyelhylengiytol 400. 10 g Haiz Bwlite 62-U 20 g was- 
serham^es Oycer&i. 20 g hydioxylgnispenhaltiges Amin Ethoduomeen T/25 und 160 g einer 5%igen Ueung Ahimmi- 
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Teefilterpapier mit einer Gmmmalur von 12 oArt? zukaschierl Nach Abzlehan dwriSSSJrtl^S?L!ft^^ 
erfolflteimneuttalenuroJall<ali8ChenBereiclibeipH=.7undpH=9 "'™*°''*™''^'^«»sseriOdlchhBllsprO^ 



Tabelle 1 



SpleiBband 


dynamisohe Sdierfestigkeit [N] 


W^sserltelictteit 




130*C 


150*C 


180X 


210»C 


pH«7 


pHo9 


gem&B Beispiel 1 
Kommerziell^ SpleiBbarid 


230 
240 


180 
170 


130 
90 


110 
40 


gut 
gut 


gut 
gut 



3116. 



fl/m^) zuKaschierL Ertialten weiden doppelseitige SDlaBbander dio ^frtLil!*^ = 

abkOrzungsverzeichiws 



AS 
APS 
2-EHA 
BA 

2'HEA 

2-HPMA 

ABP 

ZU3331 

AEBP 

PEG 300 

PPQ400 

PEQ-DME500 

B106 

R731 



-Acrylsflure 

- P^Acryloytaxyprapionsaure 

- 2-EthyIhQxylaGrylat 

* Butylacrytet 

- 2-Hydroxyethylacryla! 

- 2-Hydrajqflpr<jpylm«thaci^ 

- Acrytoyloxybenzophenon 

- 4(2-Acrytoylelhaxj^hBnyI(24iydraxy-2t^^ 

- 4-Ao7lpyioxyethoovben2<^ 

- PblyelhylBnglykDl init einer Molmasse von 300 DaHon 
-PotyprcwtenglyWrn^ 

- Polyettvlenglyksldim^ mH einer Mdmasse von 500 Dafton 

- Ki3lophaniLimharz/FiB. Hercutes 

• Kblophoniumharz/Fa. Abteta Chemie 
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GN 


• Glycerin 


TOS 


- ethoxylieites Amin Ethoduomeen T/25 


Cy25 


- ethoxyliertes Amin Ethomeen C/25 


TEA 


■ Triethanolamin 


AIACA 


- Aluminiunf»c0tyl8C6lonat 


ZrACA 


- Zircoraumacetylacetorat 


325 


- Aminoharz Cymel 325/FaCyBiiaiTiid 



10 



18 



20 



25 



30 



SB 



40 



4B 



SO 



55 
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TO 



15 



20 



2S 



90 



40 



4S 
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10 



IS 



20 



25 



Tabell64 



SpleiBband geiMB Beispiel 


<Jynamische ScherfestjglceitW 


Wisserfflslictiteit 




130°C 


150°C 


iso-c 


210°C 


pH = 3 


pHs7 


DH s in 


2 


240 


200 


150 


125 


gut 


gut 


gy) 


3 


235 


180 


135 


115 


gut 


out 


mil 
yui 


4 


290 


250 


205 


155 


gut 


gut 




5 


260 


205 


175 


130 


gut 


out 




6 


320 


280 


230 


205 


gut 


Qui 


out 


7 


365 


300 


265 


220 


gut 


gut 


Qui 


8 


225 


180 


140 


105 


gut 


gut 


gut 


9 


300 


225 


190 


140 


gut 


gut 


gut 


10 


315 


235 


200 


165 


gut 


gut 


gut 


11 


340 


255 


210 


180 


gut 


gut 


gut 


12 


310 


230 


190 


160 


gut 


gut 


gu! 


13 


315 


235 


185 


155 


gut 


gut 


gut 


14 


260 


210 


165 


140 


gut 


gut 


gut 


15 


320 


285 


240 


200 


qut 


gut 


gui 



30 



3S 



4S 



SO 



S5 



breitan (3 bis 10) pH-Bereich. zu ca. zig-c aus. Sie besitzen dabei one gute Wteeerioelichkeit im 

Pmntar^prQcha 

1. BeiNtfierTempeiBturscherf^ 

a) 100 Gewichtsteile eirtes wassedosRchen CopoVmerisats aus 

- 50 bis 85 Gaw.-% wenigstans einer VinytcarbonsAure 

- 0.05 bis 15 Qaw.-%vwri!gstBns Bhaspolyniarfcalla^ FiiloinilialDrB 

c)0bis35Q«*rt8tafleelne6cartK»qrt-undtol«^ 

<0 1 bis 20 QewiOitBldile eine hydraxylgruppenhaltigen Amins 

^.05 10 Qev^ichweile eines mit Cartxrcytaruppen des «8«rKWi<*e„ Copdymerfeate reagier^nden 
2. ^•"-ssenachAnspruchl.dadurchgeta^inzel^^ 
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3- HafWebema88enachAr8pruch1oder2.dadurchoekennze^ 
denVemeteereenthait 

4 HaftWebemassenachArepruchl.daclurehflekennze-^^ 
Methacrylsaure. I^Acryloyloxypropionsflure. \fi^ 
ttylacrylsaure, Aooniteaure Oder Itaconsaure ausgewaw ist 

8 HaftWebemassenachAiispnichl.daduirtgete^^ 
init2bl8 12 KiDhlensloftalomim Im^^^ 

HoolacrylHt. Heptytacrytat 2-Etfylhffl(ylacrylrt. 2*lfllhylheptylBcrylal. Isoodytaoylal. n-Oc»ybcrytet Isods- 
eylacrylai. Isodecyknelhacrylat, Laurylacrylatodef Uufylmelhacrylat auagerthli tat. 

6 HaftMebemasMnachAiwpruehl.daduniiflekerinffl^ 

HydroxyBlhyl(math)aoiylat, 2-Hydroxypropyl(iiwlh)acrytei odar 4-HydrcKytxjtyl(malh)Bcrylal IsL 

7. HaftMebemassenachAnspruchl.dadurchgekennzelehnet^^ 

loylaxybenzophenon. 4(2-Acryloyleth«y)i»henyl-(2-twdiQi(y-2i>ropyD^ Phenyl<1-a«yloylQxy)^ex^^ 
tm. 4.Acryloyloxyelhoicybenzophenon. itWethylenfflvacryloybenaiinmelhylelher Oder 4- 
Aoyloylanilncbenzaphenon Ist 

8 HafHdflbamasBenachAnspnjch l.dadurchgekermze^ 
■ kularinassebis2000DaltoneinR»lyetMenQVW^ 

Monoeih/iengiytoidimemyiether, PolyeihylenglytoldimethyieBw. MoixieBiylenolytelmononwttvWher Oder PWye- 

tlvlenglyhDinionomeltiylalherlsL 

9 HaftMebemaeee nach Anspnieh 1. dadurch gekennzelchnel. daB das caibaxyl- undfedar hydraxylgruppanhallige. 
Han aua der Qruppeder Kbtaphoniumharae, Terpenphenolhatte Oder Pdyterpenphenolhatze ausgewahlt si 

10. HafMabamaasenBchAnapruchl. dadurch gekanna^ 

11. Haflldabama8BBnachAnspruch1.dadur*gatarinzek*in* 
Oder ein ^hoixyliertes Amin iat 

12. HaftWebemasse nach Anspruch 1. dadurch gekannielchnel. daB dar Vamelzer eh Metalohelat MataBsflureestBr. 
ss ein Epo»d•,Aziridin^Triazin^ Phenol- Oder ein AiTwiohara ist 

13. Verfahren zur Heretellung der HafWebemasee nach den Ansprochen 1 bie 12. gekennzeichnet durch die Arbeite- 
schrltts' 

In einem ersten Arbeitsschritt wirt ein Lesemittelgemisch aus Kbhienwasseretoffen vorgelegt und «im Sedan 
gebracW, in einem zweiten Aibeitsschritt werden darin inneitialb einer langeren Zugabezeit (bis zu 3 h) 

a) die l^miponenten dee wasserioelichen Copolymerieats 

Vinylcaitx)n8diire 

- Wrtirlgmachender Alkyl(melh)acrylsfluree5tBr mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen Im Alkylrest 

- hydrtwylgruppanhaltiges (Meth)acrytal 

- polymerisalionsiahiger Fbloinitiator 

b} waeserlOelicher Weichmacher 

c) Mfibiigmadiendee Harz 

d) hydraxylgmppenhaMges Amin 

e) Vemeteer aidosleri; nach elner mehrstOndigen NachreakBon wird das KteemillelhalBge Capolymarteal In 
dnemdritten AiteiteBChrittbiszur RaurniemperaturabgekuWtund in einem weiteren Schrtttwirddieerhaltene 
Haittdabamasse auf eina dehftslv ausgarOslata Folie autascWart und bel ca. 105^ getrocknat sodann die 
aufkaschlarte SchteM elner BeBfraHlung irilt UV-SbaWen ausgasetzt und vernolzt; zuiatzt wird die vamelzte 
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14. Verfahrennach Anqpruch 13. dadurch gekennzeichnet. da8 de UV-Vemeteuno mittehi CDekbalem Lfcw 1 1« 
UunpaodermonochrornatK^ azuna mmeis speWralem LicW ener UV- 

iSy^eSSSST" ""^"^ 
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